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L^objet de 1' invention concerne un proced^ de traite- 
ment des polystyrenes expanses en vue de leur recuperation 
et produit obtenu . 

Le precede permet la recuperation des dechets et leur 
transformation en produit industriellement utilisable pour 
des fonctions multiples* 

En general les dechets de polystyrenes expanses qui 
ne peuvent etre detruits par incineration, constituent un pro- 
duit qui n'est pas bio-degradable et dif f icilement destructi- 
ble- Les stocks de ces substances s •accuinulent et sont diffi- 
cilement utilisable s. 

Le precede suivant 1 'invention permet une utilisation 
industrielle de ces dechets en les transformant en un produit 
plastique qui se durcit et peut etre employe comme revetement 
isotherme ou encore, moule pour prendre telle forme fonction- 
nelle • 

II consiste a dissoudre les dechets de polystyrene 
expanses dans un diluant tel que le S 30 DI xylene et d»in- 
corporer ce melange avec une charge, telle du ciment, de la 
sciure ou de la limaille de fer et sirailaires. 

Suivant un mode de fabrication donne a titre d'exem- 
ple non limitatif d'une des formes de realisation de I'objet 
de 1* invention, il est precede de la fa^on suivante 
prealablement les morceaux de polystyrenes expanses de toutes 
dimensions sont melanges avec de 1» acetone poiir reduire leur 
volume et permettre ainsi un stockage sous un espace reduit 
et ensuite leur traitement avec un appareillage approprie* 

On place dans une capacite : ■ 
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1*» Polystyrene de recuperation 1 Kgr 5O0 
2** Diluant S 30 DI Xylene 1 litre 

L'ensemble est malaxe a froid et on ajoute a la pate 

produite : 

3** Sciure ^ Kgr. 

Le brassage se continue a froid et apres melange, on 
etale la pate ainsi realisee sur une surface lisse non adhe- 
rente • 

On peut comprimer cette surface ou la laisser telle 
quelle & la temperature ambiante preferentiellement sous ven- 
tilation. 

Le produit se durcit et atteint sous une densite moyen- 
ne une resistance tres importante a I'usure, 1» erosion et re- 
sistes aux acides. 

On peut aj outer au produit de la sciure, de la limail- 
le metallique , du ciment, du sable, des coquillages broyes 
des polyurethanes et similaires. 

Le materiau peut etre arme avec des fibres de toutes 
sortes ou des treillis metalliques. 

Ces applications sont multiples, on peut realiser des 
plateaux demsubles, des recouvrements de faqiades, des dalL3ges 
des chaussees et ses utilisations sont aussi varies que celles 
des resines synthetiques en general. 

Toutefois les formes, dimensions et dispositions des 
differents elements pourront varier dans la limite des equiva- 
lents comme d'ailleurs les matieres utilisees pour leur fabri- 
cation, sans changer pour cela la conception generale de 1« 
invention qui vient d'etre decrite* 
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REVENDICATIONS 
~ — 

!• Precede de traitement des polystyrenes expanses en 
vue de leur recuperation et produit obtenu utilisable indus^ 
triellement dans des applications multiples de revStement ou 
de moulage de formes f onctionnelles se caracterisant par la 
5 dilution de polystyrene expanse dans un diluant tel que le 

S 30 DI Xylene. 

2* Produit suivant la revendication 1 se caracterisant 
par le fait que le polystyrene expanse est prealablement trai- 
te par de 1 'acetone pour r^duire son volume et faciliter son 
lO malaxage dans des appareillages courants. 

3** Produit suivant la revendication 1 se caracterisant 
par le melange d'une proportion de 1 Kgx: 500 de polystyrene 
expanse avec un litre de diluant S SO DI Xylene et son mala- 
xage pour former une pate homogene. 

r 

^5 40 Produit suivant la revendication 1 se caracterisant 

par 1» introduction dans la substance pateuse d»une charge 
telle que de la sciure, de la limaille metallique, du ciment, 
du sable des coquillages broyes et autres en proportion de 
1 Kgr de charge pour 2 Kgr 500 de pate. 

20 5« Produit suivant la revendication Ir se caracterisant 

par le fait qu'apres malaxage a la temperature ambiante, la 
pate est etalee et sechee , pref erentiellement sous ventilation 
pour, former tel revStement ou autre immediatement utilisable 
arme ou non. 
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